27'2             YOUTHS  INARTICULEES   —   SKRIK A" l'ta (> -Wm)  —   MONOdRAPHIKS
4. Cinires. — Les cintres des r> arches a partir de la rive gauche ont 616 reemployes aux 5 autres.
Les palees simples sont enfoncees de -41" environ dans le gravier, an refus de Om()l par 10 coups d'un mouton de S00k, tombant de Hm.
Les pale"es doubles reposent sur les fondations en beton de I'ancion pont en
charpente.
Les cintres ont etc montes par 18 cbarpentiers.
Cintres — 2"'mr> Arches 1 a 5
f, — Elevation
!',„ — r.uujx1 CMI Irnvors sur ,i\t.' do f.
lu — Klevatiou
Archos 7 a 10
I'1S — (loupe nn IraviTs sur y// de Iu
5.   Fondations ti Fair com|)rimo (Janvier 1(,)()5 - mars 11)07). .....- A la
pile 4, le rocher etait en pente : le caisson s'cst d6vers6 de ()mlG environ ct, sur une petite par-tie du pourtour, le couteau ne I'a pas aUcint. On a forrno" avcc, des sacs de ciment 1'intervalle entre le rocher et le couteau.
Les chambres de travail ont et6 rempluis de luHon de chaux A 2 volumes do mortier u 400k pour 3 de galets.
Les massifs de fondation sont en rnoellons ordinaires a chaux ; lours parc-ments, en mocllons de choix 6quarris ; leurs couronnements, en liJjagcis.
6.    Execution  des voCites.   —  Elles   ont  (He   construiUjs   voiUe   par voute, de la rive gauche a la rive droite.
On maconnait sur toute 1'epaisseur ; on menageaiten 9 points (clef, naissances 6t 3 points interme"diaires de chaque c6te, au-dessus des points lixes du cintre), des joints sees, mate's ensuite simultane'ment, au mortier a l'6tat de sable humide (Ss).
Le mortier de matage etait, comme pour le reste de la voiUe, a GOOU de ciment maritime Pavin de Lafarge. La quantite d'eau variait suivant quo le sable etait plus ou moins sec ; elle-6tait en moyenne de 180 litres ( K^. j.856   13 -]00 000
